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(54) Procede de realisation d'un complexe fibreux renforce et complexe fibreux renforce 



(57) La presente invention a pour objet un procede 
de realisation d'un complexe fibreux, caracterise par les 
etapes suivantes : 

a) une premiere couche de non-tisse est realisee ; 

b) une grille de renforcement est deposee sur ladite 
premiere couche de non-tisse ; 

c) une seconde couche de non-tisse est deposee 
sur la grille de renforcement ; 

d) I'ensemble constitue de la premiere couche de 
non-tisse, de la grille de renforcement et de la se- 
conde couche de non-tisse est I'objet d'une opera- 
tion de consolidation mecanique. 



Elle a egalement pour objet un complexe fibreux 
comprenant deux couches de non-tisse entre lesquelles 
est disposee une grille de renforcement, les deux cou- 
ches de non-tisse s'interpenetrant, au moins partielle- 
ment, de maniere a solidariser I'ensemble constitue par 
les deux couches et la grille. 

Applications : hygiene, decoration, ameublement, 
filtration ou autre. 
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Description 

[0001] La presente invention a pour objet un procede 
de realisation d'un complexe fibreux renforce pour des 
filtres, notamment des dispositifs de filtration plus parti- 5 
cuiierement destines a la filtration de gaz tel que I'air 
destine a Iteration et/ou au chauffage et/ou a la clima- 
tisation de locaux ou de vehicules automobiles. 
[0002] L'invention a pour but, dans le cadre d'une ap- 
plication pour des filtres, la realisation d'un complexe 10 
fibreux de faible densite, de faible prix de revient et 
ayant une bonne tenue mecanique. 
[0003] Le procede de realisation d'un complexe fi- 
breux selon ('invention est caracterise par le fait qu'il 
comporte les etapes suivantes : 15 

a) une premiere couche de non-tisse est realisee ; 

b) une grille de renforcement est deposee sur ladite 
premiere couche de non-tisse ; 

c) une seconde couche de non-tisse est deposee 20 
sur la grille de renforcement ; 

d) ('ensemble constitue de la premiere couche de 
non-tisse, de la grille de renforcement et de la se- 
conde couche de non-tisse est I'objet d'une opera- 
tion de consolidation mecanique. 25 

[0004] Avantageusement, la premiere couche de 
non-tisse et/ou la seconde couche de non-tisse est/sont 
obtenue(s) par une operation de cardage de fibres, pour 
former un voile de carde isotrope. 30 
[0005] De preference, ('operation de cardage est rea- 
lisee au moyen d'une carde de type laine. 
[0006] Avantageusement, ladite carde comporte des 
brouilleurs de type "pele-mele". 

[0007] De preference, le voile de carde est, en sortie 35 
de carde, introduit dans un condenseur pour former une 
nappe. 

[0008] Avantageusement, ('operation de consolida- 
tion mecanique est realisee par liage hydraulique. 
[0009] Avantageusement, le liage hydraulique con- *o 
siste a faire traverser Pensemble dispose sur un tam- 
bour en rotation par des jets d'eau tres fins sous haute 
pression. 

[0010] De preference, la pression des jets d'eau est 
comprise entre 40 et 200 bars. 45 
[0011] De preference, apres iiage hydraulique, (edit 
ensemble subit une operation de sechage. 
[0012] De preference, a I'etape b) ci-dessus des char- 
ges pulverulentes sont deposees sur la premiere cou- 
che de non-tisse ; les charges pulverulentes sont des so 
granules de charbon actif. 

[0013] Avantageusement, apres I'operation a) et/ou 
apres I'operation b), un mat de fibres de meme nature 
que celle des fibres de la premiere et/ou de la seconde 
couche est depose. 55 
[0014] De preference, le mat est realise par fusion- 
soufflage. 

[0015] Avantageusement, les voiles de carde corn- 



portent des fibres longues. 

[0016] De preference, la longueur desdites fibres est 
au moins egale a 38 mm. 

[001 7] Avantageusement, la longueur desdites fibres 
est au plus egale a 120 mm. 

[0018] De preference, le diametre moyen desdites fi- 
bres est au moins egal a 1 0 urn. 
[0019] Avantageusement, ia masse surfacique d'un 
voile de carde est comprise entre 20 et 150 grammes 
par metre carre et celle du mat entre 3 et 400 grammes 
par metre carre. 

[0020] De preference, ies fibres du mat ont un diame- 
tre compris entre 1 et 10 microns. 
[0021] Avantageusement, les fibres sont choisies 
parmi le groupe des fibres thermoplastiques telles que 
les fibres de polypropylene, de polyethylene, de polyes- 
ter, de polycarbonate, de polyamide. 
[0022] De preference, ia grille de renforcement est en 
matiere plastique extrudee. 

[0023] En variante, la grille de renforcement est me- 
tallique. 

[0024] La presente invention a egalement pour objet 
un complexe fibreux, lequel est caracterise par le fait 
qu'il comprend deux couches de non-tisse entre les- 
quelles est disposee une grille de renforcement, les 
deux couches de non-tisse s'interpenetrant, au moins 
partiellement, de maniere a solidariser ('ensemble cons- 
titue par les deux couches et la grille. 
[0025] Avantageusement, la premiere couche de 
non-tisse et/ou la seconde couche de non-tisse est/sont 
formee(s) d'un voile de carde isotrope ou anisotrope 
comprenant des fibres de meme nature ou un melange 
de fibres differentes. 

[0026] De preference, ledit voile est en une seule 
couche ; la longueur desdites fibres est au moins egale 
a 38 mm ; la longueur desdites fibres est au plus egale 
a 120 mm ; le diametre moyen desdites fibres est au 
moins egal a 10 urn. 

[0027] Avantageusement, lesdites fibres sont choi- 
sies parmi le groupe des fibres thermoplastiques telles 
que les fibres de polypropylene, de polyethylene, de po- 
lyimide, de polyester, de polycarbonate, de polyamide, 
le groupe des fibres acryiiques, des fibres acryliques 
preoxydees, (e groupe des fibres aramides, ie groupe 
des fibres phenoliques, le groupe des fibres fluorocar- 
bonees, le groupe des fibres minerales telles que les 
fibres de verre, le groupe des fibres metalliques. 
[0028] De preference, des charges pulverulentes, tel- 
les que des granules de charbon actif, sont disposees 
entre les deux couches de non-tisse ; les charges pul- 
verulentes ont une taille comprise entre 20 et 50 mesh 
et une surface specifique de 500 a 2000 g/m 2 ; la quan- 
tity de charges pulverulentes represente de 5 a 95 % 
de la masse de ('ensemble premiere couche de non-tis- 
se, lit de charges pulverulentes, seconde couche de 
non-tisse; la masse surfacique dudit ensemble est 
comprise entre 50 et 600 g/m 2 . 
[0029] Avantageusement, le complexe fibreux com- 
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porte en outre un mat, les fibres des voiles et celies du 
mat etant de meme nature. 

[0030] Avantageusement, la masse surfacique des 
voiles de carde est comprise entre 20 et 1 50 grammes 
par metre carre et celle du mat entre 3 et 400 grammes 5 
par metre carre. 

[0031] De preference, les fibres du mat ont un diame- 
tre compris entre 1 et 10 microns. 
[0032] Selon une forme de realisation, la grille de ren- 
forcement est en matiere plastique extrudee ; en varian- io 
te, la grille de renforcement est metal lique. 
[0033] D'autres aspects et avantages de invention 
apparaTtront a la lumiere de la description ci-apres. 
[0034] Pour realiser un complexe fibreux selon Pin- 
vention, on peut s'y prendre com me suit. *5 
[0035] Des fibres de polypropylene d'une finesse de 
2,8 dtex, coupees a une longueur de 50 mm, sont intro- 
duces dans un melangeur. 

[0036] Le melange de fibres obtenu est ensuite intro- 
duit dans une demoteuse, puis dans un silo de stocka- 20 
ge, et est ensuite carde au moyen d'une carde de type 
laine a double peigneur equipee d'un brouilieur de type 
pele-mele, afin d'obtenir deux voiles de carde isotropes 
formant chacun une couche de non-tisse. 
[0037] Sur I'un des voiles est deposee une grille, par 25 
exempie en matiere plastique extrudee, a mailles car- 
ries de 3 mm de cdte. 

[0038] L'autre voile est depose sur la grille et Pensem- 
ble superpose est introduit dans un condenseur pour 
former une nappe. 30 
[0039] Les parametres de la carde et du condenseur 
sont choisis de maniere a obtenir deux voiles pr6sentant 
chacun une masse surfacique d'environ 20 a environ 80 
g/m 2 . 

[0040] La nappe est deposee sur un tapis puis con- 35 
solidee par une operation de liage hydraulique. 
[0041] ^operation de liage hydraulique consiste a f ai- 
re traverser la nappe disposee sur un tambour rotatif 
par des jets d'eau tres fins sous haute pression, de I'or- 
dre de 40 a 200 bars. ^ 
[0042] En rebondissant sur le tambour, les jets d'eau 
provoquent un nouage des fibres d'un voile a l'autre, 
emprisonnant les mailles de la grille, conferant ainsi a 
la nappe une resistance mecanique Importante. 
[0043] Apres passage dans un dispositif de sechage, 45 
la nappe est prete a I'emploi. 

[0044] Diverses utilisations d'une telle nappe sont 
possibles, dans le domaine de la filtration. 
[0045] De bons resultats ont ete obtenus en realisant 
un dispositif de filtration a partir d'une telle nappe, un tel 50 
dispositif etant destine notamment a I'epuration de I'air 
destine a I'aeration et/ou au chauffage et/ou a la clima- 
tisation de locaux ou de vehicuies automobiles. 
[0046] Une telle nappe arrete parfaitement les parti- 
cules solides vehiculees par I'air ; grace a I'invention, sa 55 
bonne tenue mecanique facilite ses manipulations et 
son insertion par exempie dans un boTtier en forme de 
cadre. 



[0047] Pour realiser un dispositif de filtration combine, 
c'est-a-dire susceptible de retenir tant des particules 
que des gaz, ii suffit de disposer, entre les deux voiles, 
des charges pulverulentes, telles que des granules de 
charbon actif, qui seront emprisonnees, done mainte- 
nues, lors de I'interpenetration des deux couches de 
non-tisse. 

[0048] Pour augmenter I'efficacite du dispositif de fil- 
tration constitue de la nappe ci-dessus, ii est possible 
de lui associer un mat de fibres de meme nature que 
celle des fibres des voiles de carde, ledit mat etant avan- 
tageusement un non-tisse fondu-souffie. 
[0049] De preference, le dispositif de filtration ainsi 
realise comprend des voiles de carde dont la masse sur- 
facique est comprise entre 20 et 150 grammes par me- 
tre carre, et un mat dont la masse surfacique est com- 
prise entre 3 et 400 grammes par metre carre. 
[0050] Avantageusement, le diametre des fibres du 
mat est compris entre 1 et 10 microns. 
[0051] Un premier dispositif de filtration a ete realise 
dans lequel les voiles de carde etaient constitues de fi- 
bres polypropylene de 2,8 dtex de 40 mm de longueur 
et diametre 20 \im, leur masse surfacique etant de 40 
g/m 2 ; ils etaient associes a un mat dont les fibres en 
polypropylene avaient une longueur de 1 a 20 mm et un 
diametre moyen de 5 urn, sa masse surfacique etant 
egalement de 40 g/m 2 . 

[0052] On a constate qu'un tel dispositif de filtration 
conduisait a une perte de charge de 20 Pa pour une 
efficacite de 90 % a regard d'une poussiere caiibree a 
0,5 uxn. 

[0053] Un deuxieme dispositif de filtration a ete reali- 
se dans lequel les voiles de carde etaient constitues de 
fibres polypropylene de 2,8 dtex de 40 mm de longueur 
et diametre 1 5 nm, leur masse surfacique etant de 80 
g/m 2 ; ils etaient associes a un mat dont les fibres en 
polypropylene avaient une longueur de 1 a 20 mm et un 
diametre moyen de 5 ujti, sa masse surfacique etant de 
20 g/m 2 . 

[0054] On a constate qu'un tel dispositif de filtration 
conduisait a une perte de charge de 15 Pa pour une 
efficacite de 85 % a regard d'une poussiere caiibree a 
0,5 urn. 

[0055] Un troisieme dispositif de filtration a ete realise 
dans lequel les voiles de carde etaient constitues de fi- 
bres polypropylene de 2,8 dtex de 40 mm de longueur 
et diametre 12 p.m, leur masse surfacique etant de 150 
g/m 2 ; ils etaient associes a un mat dont les fibres en 
polypropylene avaient une longueur de 1 a 20 mm et un 
diametre moyen de 5 u.m, leur masse surfacique etant 
de 3 g/m 2 - 

[0056] On a constate qu'un tel dispositif de filtration 
conduisait a une perte de charge de 12 Pa pour une 
efficacite de 82 % a regard d'une poussiere caiibree a 
0,5 |xm. 

[0057] Comme on le voit, I'efficacite du dispositif de 
filtration selon I'invention est superieure a celle d'un voi- 
le de carde seul dont la perte de charge est de 14 Pa et 
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I'efficacite de 80 %. 

[0058] Par rapport aux dispositifs de filtration actuel- 
lement sur le marche, on a obtenu une efficacite com- 
parable aux meilieurs d'entre eux avec un produit d'une 
densite beaucoup plus faible (0,07 contre 0,12 d 0,30) 5 
et engendrant une perte de charge nettement plus fai- 
ble. 

[0059] Des tests d'endurance ont en outre demontre 
une plus grande stabilite dans le temps de I'efficacite du 
dispositif de filtration. 10 
[0060] Dans les exemples ci-dessus, les voiles de 
carde avaient une epaisseur de Pordre de 0,84 mm et 
le mat une epaisseur de I'ordre de 0,16 mm. 



Revendications 

1. Procede de realisation d'un complexe fibreux pour 
des filtres, notamment des dispositifs de filtration 
plus particuiierement destines a. la filtration des gaz 20 
telle que Pair destine a Iteration et/ou au chauffage 
et/ou a la climatisation des locaux ou de vehicule 
automobile, caracterise par les eta pes suivantes : 

a) une premiere couche de non-tisse est 25 
realisee ; 

b) une grille de renforcement est deposee sur 
ladite premiere couche de non-tisse ; 

c) une seconde couche de non-tisse est depo- 
see sur la grille de renforcement ; 30 

d) I'ensemble constitue de la premiere couche 
de non-tisse, de la grille de renforcement et de 
la seconde couche de non-tisse est I'objet 
d'une operation de consolidation mecanique. 

35 

2. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 1 , caracterise par le fait que la pre- 
miere couche de non-tisse et/ou la seconde couche 
de non-tiss6 est/sont obtenue(s) par une operation 

de cardage de fibres pour former un voile de carde 40 
isotrope. 

3. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 2, caracterise par le fait que I'ope- 
ration de cardage est realisee au moyen d'une car- 45 
de de type laine. 

4. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 3, caracterise par le fait que ladite 
carde comporte des brouilleurs de type "pe1e-m§- 50 
le". 

5. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 4, caracterise par le fait que le voile 

de carde est, en sortie de carde, introduit dans un 55 
condenseur pour former une nappe. 

6. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 



I'une quelconque des revendications 2 a 5, carac- 
terise par le fait que I'operation de consolidation me- 
canique est realisee par liage hydraulique. 

7. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 6, caracterise par le fait que le liage 
hydraulique consiste £ faire traverser I'ensemble 
dispose sur un tambour en rotation par des jets 
d'eau tres fins sous haute pression. 

8. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 7, caracterise par le fait que la pres- 
sion des jets d'eau est comprise entre 40 et 200 
bars. 

9. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 6 a 8, carac- 
terise par le fait que, apres liage hydraulique, ledit 
ensemble subit une operation de sechage. 

10. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 9, carac- 
terise par le fait que, a I'etape b) ci-dessus des char- 
ges pulverulentes sont deposees sur la premiere 
couche de non-tisse. 

1 1 . Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 10, caracterise par le fait que les 
charges pulverulentes sont des granules de char- 
bon actif. 

12. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 11 , carac- 
terise par le fait que, apres I'operation a) et/ou apres 
I'operation b), un mat de fibres de meme nature que 
celle des fibres de la premiere et/ou de la seconde 
couche est depose. 

13. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 12, caracterise par le fait que le mat 
est realise par fusion-soufflage. 

14. Proc§d6 de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 2 a 13, carac- 
terise par le fait que les voiles de carde comportent 
des fibres longues. 

15. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 14, caracterise par le fait que la lon- 
gueur desdites fibres est au moins egale a 38 mm. 

16. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
la revendication 1 5, caracterise par le fait que la lon- 
gueur desdites fibres est au plus egale a 120 mm. 

17. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 2 £ 16, carac- 
terise par le fait que le diametre moyen desdites fi- 
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bres est au moins 6gal a 10 u,m. 

18. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
i'une quelconque des revendications 12 a 17, ca- 
racterise par ie fait que la masse surfacique d'un 
voile de carde est comprise entre 20 et 150 gram- 
mes par metre carre et celle du mat entre 3 et 400 
grammes par metre carre. 

19. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
Tune quelconque des revendications 12 a 18, ca- 
racterise par le fait que les fibres du mat ont un dia- 
metre compris entre 1 et 10 microns. 

20. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 19, carac- 
terise par le fait que ies fibres sont choisies parmi 
le groupe des fibres thermoplastiques telles que les 
fibres de polypropylene, de polyethylene, de poly- 
ester, de polycarbonate, de polyamide. 

21 . Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 20, carac- 
terise par le fait que la grille de renforcement est en 
matiere plastique extrudee. 

22. Procede de realisation d'un complexe fibreux selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 20, carac- 
terise par le fait que la grille de renforcement est 
metallique. 

23. Complexe fibreux pour des filtres, notamment des 
dispositifs de filtration plus particulierement desti- 
nes a la filtration des gaz tel que I'air destine a Ite- 
ration et/ou au chauffage et/ou a la climatisation des 
locaux ou de vehicule automobile, caracterise par 
le fait qu'il comprend deux couches de non-tisse en- 
tre lesquelles est disposee une grille de renforce- 
ment, les deux couches de non-tisse s'interpene- 
trant, au moins partiellement, de maniere a solida- 
riser I'ensembie constitue par les deux couches et 
la grille. 

24. Complexe fibreux selon la revendication 23, carac- 
terise par le fait que la premiere couche de non-tis- 
se et/ou la seconde couche de non-tisse est/sont 
formee(s) d'un voile de carde isotrope ou anisotro- 
pe comprenant des fibres de meme nature ou un 
melange de fibres differentes. 

25. Complexe fibreux selon la revendication 24, carac- 
terise par le fait que ledit voile est en une seule cou- 
che. 

26. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
vendications 24 ou 25, caracterise par le fait que la 
longueur desdites fibres est au moins egale a 38 
mm. 
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27. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
vendications 24 a 26, caracterise par le fait que la 
longueur desdites fibres est au plus egale a 120 
mm. 

5 

28. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
vendications 24 a 27, caracterise par le fait que le 
diametre moyen desdites fibres est au moins egal 
a 10 jim. 

10 

29. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
vendications 24 a 28, caracterise par ie fait que les- 
dites fibres sont choisies parmi le groupe des fibres 
thermoplastiques telles que les fibres de polypropy- 

15 lene, de polyethylene, de polyimide, de polyester, 
de polycarbonate, de polyamide, le groupe des fi- 
bres acryliques, des fibres acryliques preoxydees, 
Ie groupe des fibres a ram ides, ie groupe des fibres 
phenoliques, le groupe des fibres fluorocarbonees, 
20 ie groupe des fibres minerales telles que les fibres 
de verre, le groupe des fibres metalliques. 

30. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
vendications precedentes, caracterise par le fait 

25 que des charges puiverulentes, telles que des gra- 
nules de charbon actif, sont disposees entre les 
deux couches de non-tisse. 

31 . Complexe fibreux selon la revendication 30, carac- 
30 tense par le fait que les charges puiverulentes ont 

une taille comprise entre 20 et 50 mesh et une sur- 
face specifique de 500 a 2000 g/m 2 . 

32. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
35 vendications 30 ou 31 , caracterise par ie fart que la 

quantite de charges puiverulentes represente de 5 
a 95 % de la masse de I'ensembie premiere couche 
de non-tisse, lit de charges puiverulentes, seconde 
couche de non-tisse. 

40 

33. Complexe fibreux selon la revendication 32, carac- 
terise par le fait que la masse surfacique dudit en- 
semble est comprise entre 50 et 600 g/m 2 . 

45 34. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
vendications 24 a 33, caracterise par le fait qu'il 
comporte en outre un mat, les fibres des voiles et 
celies du mat etant de meme nature. 

50 35. Complexe fibreux selon la revendication 34, carac- 
terise par le fait que la masse surfacique des voiles 
de carde est comprise entre 20 et 1 50 grammes par 
metre carre et celle du mat entre 3 et 400 grammes 
par metre carre. 

55 

36. Complexe fibreux selon I'une. quelconque des re- 
vendications 34 ou 35, caracterise par le fait que 
les fibres du mat ont un diametre compris entre 1 
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et 10 microns. 

37. Complexe fibreux selon Tune quelconque des re- 
vendications 23 a 36, caracterise par le fait que la 
grille de renforcement est en matiere plastique ex- 5 
trudee. 

38. Complexe fibreux selon I'une quelconque des re- 
vendications 23 a 36, caracterise par le fait que la 
grille de renforcement est metallique. w 
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